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KXeb5t:o£fz\isaxDniexiset:zung 

Die Erf indvmg betriff t sine Klebstoff zusammensetzung, eiiie 
Verwendung einer solcdbiei Klebstoff zusairanensetziing, ein Verfahren 
rum Verbindsn von Subst eaten unter Verwendimg einer solchen 
Klebstof fssusainniensetzung sowie eine Vorriclitung mit mindestens 
einem Bereich., welcher pait einer eolchen 

Klebstoff zusammensetziirg zur Verbindiing mit einem 5\Jibstrat 
vorbereitet ist. Die Bsfindung betrifft insbesondere 
drucksensitive Heiss-Sciwnelzklebstoffe iind deren Verwendung^ 
insbesondere zur Verklcbung von Substraten auf Haut. 

AuB dem Dokmnent US 5, ( 28,485 ist eine drucksensitive 
Klebstoff zusammensetzmig bekannt^ welche far den Hautkontakt 
geeignet sind. Diese boinhaltet ein Polymer, ein Copolymer Oder 
eine Miscbung edLnes PoiLymers xind/oder eines Copolymers; 
zusatzlich kQnnen geweiinliche Additive vorgesehen sein. 
Erfindungswesentlich iut die Beigabe relativ hober 
Konzentrationen von 1- io Gew.% einer Oder mehrerer Silan- 
verbindungen, wodurch aie Nass-SchMlfestigkeit verbessert wird. 
Allerdings ist die Verrandung einer reaktiven Silanverbindnng 
mit erheblichen NacIiteiXen verbtuciden: 

- Durch eine mOgliche Gefahrstof f-Binstu£ung der Silanverbindung 
kann eine Gefahren-kennzeichnungspflicht resultieren; 

- Entwicklnng eines ausgepragten, als unangenehm empfundenen 
Geruches dea Klebstoffes; 

- Allergenes Potential ffir Hautirritation . 

Die Verwendrang sulf onlerter Polyester in Heiss- 

Schmelzklebstoffen ist: bekannt, beispielsweise aus dem Dokument 
XTS 6,428,900- Klebstoi:f zusamraensetzungen, welche lo% bis 90% 
eines verzweigten, sulfonierten Copolyesters beinhalten, bzw. 
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durch diese bewirkte Verbindungen Ibsea sich demnach jedoch 



xizxter wassereinwirkung 



Weiterhin ist aus deia DDkument EP 761 795 Bl bekarxnt, 
sulfonierten Copolyestern ggf . zusatzlich waiter© elastomere 
Polymer© wis beispiels^eise Styrol beinlialtende Blockcopolymere 
beizumiscben. Dlese KLebstiof f zusanunen^etsvingexi sixxd bevorzugt 
nicht drucksensitiv; ztdeiti ist: die Nass-Schaif estigkeiu fXir 
viele Aziwendurigen, ixisl esondere auch im medizixiischeix Bereichr 
beiepielsweise bei sellfStklebenden Abdeckttichem zur Verklebung 
auf Haut, nicht ausreicrhend aufgrund der inhSrenten 
Wasseriesslichfceit der ^nsbesondere verzweigten sulfonierten 
Copolyester. 

OS 6^025^071 beschreib : einen ablasbaren (^^removsible grade"^ ) 
Heiss-Schmelzklebstoff mit einem Snyrol-lsopren-Styrol 
Blockcopolymez: mit einem Diblockazitieil von mebr als 50%. Bs wird 
angenoitanenr dass der bAe Diblockanteil zu einer verbesserten 
Haftiang an dem Basissuastrat: beitr^gt, Bs hat sich jedoch auch 
for derartige Klebstof Czusainmensetzungen herausgestellt, dass 
die Nass-Scha.lf estigkeit fiir viele Anwendungen, insbesondere der 
Verklebung auf der Haut nicht ausreichend ist. 

Bs ist daher eine Aufcabe der Brfindving, die Nachteile des 
Bekannten zu vermeider.^ insbesondere also eine 
KlebstoEf susamrnensetzihg bereitzustellen, welche eine 
verbesserte Nass-Scha];f estigkeit insbesondere auf Haut aufwsist: 
und welche zudem in der Handhabung und VertrSLglichkeit 
vmproblematisch ist. i)b ist eine weicere Aufgabe der Erfindiang, 
eine Klebstof f zusaramensBtzxing bereitzustellen, welche 
kostengUnscig und ohne spezielle Vorkehrungen anwendbar isr. 
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Klebs t of f zusammens et: zun^ 
KLebs tof £ sueammensei: zuxi^ 
einer solchen 
mlti den Merlonalen der 
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dlese Aufgaben gel5sl: durch eine 
SQwie der Verwenduzig einer- solchen 
bzw. einem Verfaliren unter Verwendiong 
sowle eine Vonrichtxmg 
utiabhSng^igen Farentansprflche. 



Klebstoff susatnmensetziong 



Klebst:of f 2nasainmens alizung 



Eine 

ein, elasnomeres Blockcc^ 
als 40%, vorzugsweise vfon 
hOher: als 70% sowie eii^an 
CopolyesHer. Die 
weit:ere Zusat;zsto£f e W3{e 
iind/odear Stabilisatorer: 



XJ^t:er e±nem elastomerezi 
£olgenden Insbesondere 
A-B-A verstanden, wobei 
einen Block tni^ guimniel 



gemMss der Erfindung beinhalter 
olymer mit einem Piblockanteil vpn h^jher- 
hoher als 55% , besonders bevorzugt von 
eulfonierten, insbeeondexe verzweigHen 

kann zudem ggf • 
Klebxigtnacber und/oder Weichmacher 
entihalten. 



Klebst of £zu6anKnen6et2azng 



Blockcopolymer werden tiler land im 
Polymexe dex allgemeinen Formel A-B oder 

A einen tUermoplaatischen Block und B 
astilschen iind/oder elastomeren, 
insbesondezre kautschxik^rtiigen Bigenscha£t:en bezeichnet:. 
Vorzugsweise Islz der t:nernioplas-biscIie A-Block ein Polymer von 
einem oder mehreren Alsienylarotnatien, insbeeondere S^yrol (miti 
dem besonders vorteilh if te Kxgenscbaf ten erreicbt werden 

Jonvologen, z.B. oc-Methylstyrol? 4-- 
2,B. 4- {4-Phenyl-n-butyl) -styrol und 
insbesondere 4-Alkylstbrole, a.B- 4-Methylstyrol, 
Propylstyrol und 4-Cyclohexylstyrol; S-substituierte Styrole, 
insbesondere 5-Alkylstycole, z-B- 5-tert .-Butylstyrol; 3,5- 

e, insbesondere 3 , 5-Dialkylstyrole, z.B* 
3,5 -Di-n-butylstyrol ; 2,4 -disxibstituierte 



konnten} sowie dessen 
substituierte Styrole, 



disubstitulerte Styrol 
3,5-Diethylstyrol und 



Styrole, z.B. 2-Ethyl-4-benzylst:yrol, insbesondere auch 2,4- 
Dialkylstyrole, z . B . 5 ; , 4 -Dimethylstyrol ; vinyl toluol • 
Der gummlelastiiBche ux d/oder elastomere, insbesondere 
kautscbtokaxtige S-Blocik ist vorzugsweise ein Polymer eines 
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konjugierten, verzweigt 
Dxens, insbesondere mit 
Butadien, 1 / 3 -Pentadien 
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an Oder linearen, niedrigaliphatischen 
4, 5 Oder 6 Kohl enstiof fen, wie z.B. 
iBOpreri/ 2,3 -Ditnethylbutadien^ 1.3- 
Hexadien, basw. deren vojLl- oder tellhydxrierte Polgeprodukte . 
Besonders vorteilhafte jsigeix^cshaftexi konnten mit Isopren 
erreicht werden. 

Die Herstell-ung derartlger Blockcopolymere ist an sich bekaimt. 
Im Falle der Verwendxangi von Styrol als A-Block imd Isopren als 
B-Block spricht main auch von S-1 bzw. S-I-S Blockcopalynieren. In 
elner erf Indungsgem^ssc n Klebsizof f zusammensetzung ^erden 
derartige Blockcopolyme xe mit einem Diblockanteil von h5her als 
40%, -Torzugsweise von l;5her als 55%, besonders bevorzugt von 
hoher als 70% eingeset^t^ Derartige Blockcopolymere sind 

z.B, Kraton*" D 1119 {Kraton Polymers, 
Quintacw 3520 (Zeon Chemicals ^ 78% 
Diblockanteil) • Unter fiem Diblockanteil wird hier und im 
folgenden der Anteil d>r Molekaie an der Gesamtheit der 
Blockcopolymere verstaiiden, welche je einen Block A vind einen 
Block B gemass vorstehander Definitionen beinhalten, welche ggf. 

Einheitenr die nicht Bestandteil der 
ar verbunden sind. 



kommerziell erhaitlich, 
66% Diblockanteil) und 



durch konstitutionelle 
B16cke sind, miteinand 



mit mindestens einer - 
metallisches Gegenion) 



Anthracene , Biphenyl r 



Sulf o-Monomerbausteine 



Dliter einem sulfonierten Copolyester warden hier und im 
folgenden sowohl lineate als auch verzweigte sulfonierte 
Copolyester verstander:.* Besonders bevorzugt werden Copolyester 
eingesetzt, welcbue eirien difxanktionalen Sulf o-Monoraerbaustein 



SOsH Oder -SO3M Funktionalitat (M « 
an einem vorzugsweise aromatischen Kern 



aufweisn, Bevor»ugte aroraatische Keme sind Benzol, Naphthaline 



Oxybipbenyl/ Sulf onylbiphenyl und 



Methyl enbiphenyl . BesAnders bevorzugt werden als difunktionale 



Nacriumaulfonatisophtl^alat, 5-Lithiumsulf onatisophthalsaure und 



5-Natriumsulf onatisophthalsSiure, 5- 
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Bis (2-tiydro2^thyl) -5-: 
Innerhalb des 
verzweigten Copolyester = 
Monomerbausteine 
kann beisplelsweisa 
Grundgertist: erreicht: 
sul f oniert er , 
bekaiuit. Kojnmerziell 
sulfonierte Copolyestei: 
Natriumsulfonatisophthe 



Qruudgertists 



duxbh 



werden. 



Insbesond @re 



•NfitriuTOSulf oxiatisophthalat eingesetizt: . 
dar sulfoniertenr iixsbesondere 
sind die genaimten Sulfo- 

zufailig verteilr angeordnet; dies 
Copolyroerisation in das Polymez-- 
Die Herstellung derartiger 
verzweigter Copolyester isc an sich 
ei^tiaitlich sind insbesondere verzweig-ce, 
mit dem Sulf o-Monomexbaustein 5- 
Isaur^r z-B. Eastman" AQ 1950. 



Oberraschenderweise ward© nun gefunden, dass durch die 
Kotnblnation von elastoiieren Blockcopolyraeren mit hohem 
Diblockanteil und sulf onierten^ insbesondere verzweigteix 
Copolyestem Klebstof f tusaranensetzungen erhalren warden kSrmenr 
vrelche eine verbessert a Nass-Scdiaif estigkeit aufweisen. 
Die Trocken- und Nass- Jchaifes-tigkeiten warden bestimmt mittels 
einer Metrbode, die im l»;esent lichen dem in dem DoScument US 
5, 028, 48 5r Spalte 4, Zailen 20-38 offenbarten Verfahren 
entspricht * 



In einer besonders 
bsinhaltet die 
mindestens eines 
als 40%^ vorzugsweise 
hOher als 70%; 5 Gew* 
insbesondere v( 
Klebrigmachers y 10 Ge^ 
vorzugswexse minde@t:e:fis 
Stabilisator . 



beT;orzugten 



Klebstc £f zvisammensetzuxig 



Copolyme: 



rerzweigtten 



Unter Klebrigmacher 
Harze verstanden. Im 



AusfOhrungsform der Erfindiing 
10 Gew.% - 40 6ew.% 
irs mit einem Diblockanteil von hOhar 
von hCbher als 55%, besonders bevorzugt von 
- 30 Oew.% eines sulf onieirten, 

Copolyesters ; 20 Gew.% - 60 Gew,% eines 
% 30 Gew.% eines Weichmacbers und 
einen Hilfsstoff, insbesondere einen 



w srden 



bier xand im f olganden insbesondere 
ilahmen der Erf indung )c5nnen vorzugsweise 



Fmof 7ait!n4/n7/9nfR 1R!19 



Cmn-^ •nor* ri r%-yrs 
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natarliche und modif izi^rte Harze verwendet warden, 2,B. 



Sollophoniuiciharzer Olharze, destillierte 
dlmerisierte und polyraerisierte Harze. 
Weiterhin Jc<?iinen auch Ebter^ insbesondere Glyzerin- oder 
Pentaerythritolester von natQrlichen oder modifizierten Harzen 
verwendet werden, insbesondere Qlyzerinester von Holzharzen, 
Glyzerinester von hydrierterx Harzen dgl.; ferner kennen auch 
aliphatzische, aroraatiische oder gemischt aliphatisch/aromatische 
Kohlen-wasserstof fharze und phenoliscli modif izierte Terpenharze 
Oder deren hydrxerte D^rxvatie eingesetzu werden. 
Selbstverstandlich kGm en fflr besondere Anwendvingen auch 
Mxschungen der genann'&en fCLebrigznacher eingesetzt. werden. Bin 



besonders bevorzugt: Im 
Klebrlginacher ist Fora^ 
hydrierten Harzes. 



Rahman der Erflndung einzusetzzender 
85-E von Eastman'"r ®in Ester eines 



iTnter Weichmachem weraen hier und im folgenden Stof f e 
verstanden, welche der Klebstof f zusatnmensetzung beigegeben 
werden konnen, \m dere i Verarbeitbarkeit und elastische 
Ei gens chaf ten, insbesoidere Flexibilit^t und Dehnbarkeit zu 
verbessern? sine zus^t cliche Wirkung als EO^ebrigmacher ist 
mOglich. Oblicherweise im Rahmen der Erfindung zu verwendende 
Weichmacher sind insbesondere Polyester, Epoxide, 



Ptiosphorsaurederivate 
Isophthalsaurederivate 



PhthalsSurederivate, 
Diphenylderivate , MaleinsSurederivate, 
Glykolate, Zitronensa\Jrederivate, BenzoesSurederivate^ 
Adipinsaurederivate, EdzinusOlr MineralOle und 
Glyzeryltrihydroxyoles t, aber auch flUssige, hydroxylierte 
FettsSuren und/oder kcnjugierte Fettsauren, bspw. 
Isostearinsaure. Ein im Rahman der Erfindung bevorzugt zu 
verwendender Weichmacher ist kommerziell von BASF erhSltlich 
unter der Bezeichnung fVISTANEX" PAR 950, ein mittelmolekulares 
Polybuten. 
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Verda inting 



Zlnkox Ld 



Uater Hilf sstof fen 
aucK anorganische 
Calclumcarbonat: , 
UV-Absoxpt ionsmittel , 
Antihaf tinittel , 
2ur Verwendung in den 
Klebstof f zusaromensetz 
von Ciba SC erhaXtilich, 
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hler xind im folgenden insbesondere 
s- Oder Failmi-tt:©! (bspw. 
Titanoxid, Talk^ Russ, Tone o. dgl.),' 
W armestabilisatorenr Trennmittel, 
Ant ioxi iant ien - Bevorsugt e Ant ioxidat ionsmittel 
e tf indungsgemSssen 

en sind unter der Bezeichnung IRGANOX==" 
Insbesondere Irganoac 1010. 



iin g 



Gemass einer besonders 
enthait die 

eineni Diblockanteil vor 
als 55% r besonders 
Blockcopolymer 
Mit derartigen 
Bigenschaften 
Scliaifestigkeit erhaltAn 



bevorrugten Ausfiihrungsf orra der Erfind\ing 
als Copolymerkon^ponente mit 
hSher als 40% r vorzugsweise von haher 
von hGher als 70% ein Styrol- 
e ein Styrol-Isapren Blookcopolymer. 

konnten besonders vorteilhafte 
hinsichtlich der verbesserten Nass- 
werden. 



Klebstof f zusanaaensetznang 



bevc r zugt 



vor 2ugE iwe i s 
Blockcopolymeren 
insbesonc lere 



In einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung weist sine durch 
die Klebstof f zusatranexxs :zung bewirkbare Verklebung eine 180**- 
Nass-Schaifestigkeit vm mehr als 8 N/nVr vorzugsweise von mehr 
als 16 N/tUr besonders pevorzugt von 24 N/m und mehr auf . Die 
Nass-Schaifestigkeiten wurden bestiiroit mit einer 23^ dicken 
Polyesterfolie als Tra^ermaterial mirtels einer Merhode^ die im 
wesentlictien dem in deii Dokument US 5,028,485, Spalte 4, Zeilen 
20-38 offenbarten Verfkhren entspricht. 



Verbindung 



Die erfindirngsgemassen: 
vorreilhaft sur 
insbesondere textilen 
einem zweiten Substrat. 
die erhohte Nass-Scha: 
dauerhaf te Verbindung 



Klebstoff zusammensetzung werden besonders 
von natar lichen oder synthetischenr 
Fl^chengebilden xaiteinander und/oder mit 
insbesondere der Haut verwendet. Durch. 
festigkeit kann insbesondere eine 
in feuchtem Milieu gewahr leister, werden- 
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Die Brfindung betrif ft 
Verbinden von Substratefi 
er f indungs g-ema-S s en 
Verbindung eines 
Klebstof f zusammensetzunbren 
Verf ahren sum verbinden 
welchen es u-a. auf 
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iartiber hinaus auch Verf ahren zum 
\inter Verwendung einer 
Kleb^tof f zusanimensetzung,. insbesondere der 

Kiit der Haut. Die erf indungsgem^ssen 
konnen besonders vorteilhaft: in alien 
von Substraten angewendet warden, bei 
en Nass-Schaifestigkeit ankommi:- 



Substr ats 



erhc^ht 



Die Erf indung betrif ft Iferner Produkte mit mindestens einem 
Bereich, welcher zur Vepbindung mit einem Substrat vorbereitet 
ist, wobei dieser BereicU zumindest partiell mit einer 
Beschichtung versehen ist, welche eine erf indungsgemasse 
Klebstof f zusammensetzutg beinhaltet. Hierbei kann es sich 
insbesondere auch urn ein natiirliches oder synthetisches, 
insbesondere textiles I lAchengebilde und/oder ein Klebeband 
handelt. Bin bevorzugte r Anwendiingsbereich sind insbesondere 
medizinische KlebebSnder oder Klebeabschnitte beispielsweise an 
OperationstUchernr insbesondere aber auch Pflaster^ EKG- 
Elektroden dgl.. Dxu erf indungs geiuSs sen 

Klebstof f zusammensetzuhgen erftillen hervorragend die gerade in 
diesen Anwend\mgsberei<!hen hohen Anforderungen an 
Hautvertraglichkeit und Nass-Schalf estigkeic. 



adifolgend 



Die Erfindung wird n 
nSher erlautert, ohne 
dlese Ausfiihrungsbeisplele 



anhand von Ausf uhrungsbeispielen 
iass der Gegenstand der Erfindung auf 
zu beschrSnken w^re. 







% i>±i»loclt 


a* 


B* 


C* 


D 


B 


Kraton D llil 




15 


4.G 


4.1 








Kraton D 1112 




3a 


14,8 


13.3 








Buroprene SOL T 190 




25 


5.7 


5.1 








Kraton D-1119P 




66 








22.6 
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Quincac 3520 




78 




- 


25.1 


- 


22.6 


AQ 1950 








10 . 0 




10 . 0 


10 .0 


Foral 85-E 






51.2 


46,1 


51-2 


46.0 


46.0 


Vlstanex PAR 950 






22,7 


20.4 


22.7 


20,4 


20.4 


Xrganox lOlo 






1.0 


1.0 


1.0 


1.0 


1.0 


Viskositat in TnPa*s 

(leo^'c) 






4200 


1700 


4000 


2400 


4300 


1 8 0 -S chaif est igkei t 
(N/m) , trocken 






140 


260 


308 


272 


276 


ISO^'-Schalfestigkeit 
(N/m) , nass 






2.0 


6,4 


16.0 


8.8 


24.0 


SchMlf&stlg-Jc&x ten . 

Tabelle 1 zeigt die 2u£ 
erf indungsgema^s^er Klek 
Vergleichsversuclie , we] 
C*) . 

Bestandteile der KLebsi 


amznenseteung-en fA*, S*, C*r 

£r : ertxndun g'sgrem^ s s e 

g-en; und dejren Trocicezi- und Ife^^s- 

ammensetzung ausgewahlter Beispiele 
stof f zusananensetzungen (D und E) sowie 
Che mit * gekennzeichnet sind (A*^ B* tind 

:o££ zuaaTtimenset zuncren 



Als Bes^andt^eile dex^ Klebstof fzusanimeziseizzvLngen wurden die 



folgenden koioiaerziell 
D-llll (Diblockanteil 
sowie Kraton™ D-1119P, 
190 (Diblockanteil von 



jrhaitlichen Produkte verwendet: Kraton« 
L5*) , Kraton«^ D«1112 (Diblockanteil 38%) 
alle von Krafcon Polymers; Kiixoprene SOL T 
25%) von Polimeri Europa; Quintac''" 3520 



(78% Diblockanteil) voci Zeon Ctxemicals; Foral'** 85-E von Eastman; 



Vistanex™ PAR 950 von 



Veryrleicbsverguche 



BASF sowie lrganox*» 1010 von Ciba SC. 
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Vercfleichsversuch A* se:.gt: eine Klebstof f zusammensetzung mit 
einer Miscliung von Styr<pl^Ieopren Blockcopolymeren mit niedirigem 

und 25%) . Sowoiil die Trockexi- als auch. 
die Nass-Schalf estigkeifc sind fxir viele Anwendungsbereiche nicht 
ausreichend- Purch den Kusatz eines sulf onierten Copolyesters in 
Vergleichsversuch B* kann bereits eine Verbesseixmg der Trocken- 
und Nas3--Schaifestlgkeib van einen Faktor von ca. 2 bzw, 3 
erreicht werden. Die Vebwendung eines Styrol-lsopren 
Blockcopolymeren mit hoiiem Diblockanteil von 78% in 
Vergleichsversuch C* anstatt der Misahung der Blockcopolymere 
mit niedrigem Diblockanbeil kann insbesondere die Nass- 
Schaif estigkeit nochmalls um einen Faktor von ca. 2-5 verbessert 
werden gegeniiber Vergleichsverauch B*. 



Erf indungsgemSsse Klebg' 



tof f zusamtaensetziingen 



Die Klebstof f zusairaiLens€!tzungen gemSss den AusfUhrungsbeispielen 
D und B kombinieren nixii den hoben Diblockanteil des 
Slockcopolymers und die Beimischung eines sulfonierten 
Copolyesters . Die Klebetof f zusaromensetzungen D xind E 
xmterscheiden sich ledxglicda durch den unterschiedlichen 
Diblockgehalt des BlQcjkcopolymere. Insbesondere anliand der 
Klebsto£f zusammenBetzung B wird deutlich, dass mit einer 



erfindungsgejfoassen Kiel 



Schaif eatigkeiten erzi albar sind, welch© mit keinem der 



Vergleic2hsversuche A*, 
die Gegentiberstellung 



B* und C* erzielbar waren. Insbesondere 
;ron Vergleichsversuch C* (kein 
sulfonierter Polyester^ und der Klebstof fzusammensetzimg^ E 
offeixbart einen positipren Bffekt auf die erzielbare Nass- 
Schaifestigkeit. 



>stoff zusamraensetzung Nass- 



Im abrigen gelten fttr i±Le erfindungsgemSssen 
KlebstoffzuBammensetzuagen im wesentlichen die gleichen 
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- und Vertraglichkeitseigenschaf ten 
<ier Haut, wie sie bereits ftlr den 
B* und C* abnliche 
bekannt sind. 



KlebstQ££zu3animenset:zun^n 



Bes-timmunqr der Trocken-[ und Nass-Schaif ea-ticrkeiten 



Die Trocken- und Nass-SchSllfestigkeiten wurden bestiromt mittels 
einer Methbde, die im wesent lichen dem in dem Dokument US 
5^028,485, Spalte 4, Zeilen 20-38 offenbarten Verfahren 
entspricht . 

Hs handelt sich um eine 
Bestimmt: wird die Kraft 
Klebemacez-ial , welches 
best:iin[nt:es Testmat^eriaH 
definierten SchaiwinkeJ 
wieder abzulOsen, Als 2 



Kraffcmessung mxt einez: Zugprtif maschine . 
, die erforderlich ist, um ein 
unter definierten Bedingungen auf ein 
geklebt wurde^ von diesem in einem 
und einer bestimxuten Geschwindigkeit 
ugpriif maschine wurde eine Instron'** 5565 
verwendetr als Tragermc Serial wurde ein Nonwoven Otimi drape von 
Paul Hartmann verwendel:. Die zu priifende Probe wird ebenfalls 
auf ein solches Operat: lonstuch aufgebracht (Teststreif en von 
ZSiraa Breite und ISOmni liSnge; Auftragsgewicht 50 g/m^) und tnit dem 
Tragermaterial verklebt, 



tJberrollen mit einer 0 



Das Verkleben erf olgt durch einmaliges 



5 kg Anpressrolle . Die aufgeklebten 
Teststreif en werden na^bh 30 Minuten trocken gepraft; far die 
Bestiiiuaung der Nass-Sc! laif estigkeit werden die verklebten Muster 

lal deionisiertem Wasser benetzt und nach 
weiteren 5 Minuten geprtlft. Die Messung erf olgt unter einem 
Schaiwinkel von 180" uid einer Schaigeschwindigkeit von 300 
mm/Minute- Die angegeb^nen Wexte entsprechen dem Mittelwert aus 
4 unabhangigen Messungen. 
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Patentanspriicbe 

KlebBtoffzusanrniensitzuag, beinhaltend 

(a) ein elast:omerL Bloclccopolytner toil: einem Diblockantexl 

40%, vorzugsweise von hOher als 55%, 
besonders bevorzugx: von hoher als 70%? 
einen eulf onilrten, insbesondere verzweigten 

ggf . weitere Susatsstoffe wie Klebrigmacbex: und/oder 



(c) 



weichmacber rL^d/oder Stabilisatoren . 



2 



Klebstof f zuBammens 
(a) 10 Gew.% - 40 



atrung nacb Anspruch 1, bainbaltend 
Gew.% miiideBtens eines elastomeren 



10 GeW.« - qiU;Va«w-T. 

Blockcopolymecs mit einem Diblookanteil von hbher als 



(b) 

(c) 
(d) 
(e) 



40%, vorzugsw 
bevorzugt von 
5 Gew.% - 30 



verzweigten C^polyesters 



20 Gew.% - SO 
10 Oew.% - 30 
vorzugsweise 
einen Stabilizator 



Ise von hOhar als 55%, besonders 
h«jher als 70%; 

3ew,% eines sulf onierten. insbesondere 



Gew.% eines Klebrigmachers 
.Gew.% eines Weichmachers ; 
nindestens einen Hilfsstoff , insbesondere 



Klebstoffzusanoaensietzung nach einem der finsprtictie 1 oder 2, 
beinlxaltend als B.standteil Ca) ein Styxol Blockcopolymer , 
vorzugsweise ein S fcyrol-lsopren Blockcopolymer. 



Lpammens etzung 



Anspriiche 1 bis 3 
DiblockanteiL des 
vorzugsweise nicht 
nicht haher ist a 



^ nacb einem oder meharereix der 

dadurch gekennzeichnet, dass der 
Bestandteils (a) nicht hpher ist als 90%, 
hQher ist als 85%, besonders bevorzugt 



5 B0%, 
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5, 



7, 



8. 



9. 



10. 



Klebstof f zusanuuensstZToiig 



Ansprache 1 bis 4^ 
die 

ISO'^-Nass- 
von mehr als 16 
aufweist:. 



KLebstof f zusamnensetztmg 
Schaifesnigkei-t 
N/ii, 



nach einem oder mebx-eren deir 
dadurctL gakennzeichnet^ dass eine durch 
bewirkbare Verklebiing eine 
von mehr als 8 N/ia^ vorzugsweise 
besondeirs bevor-zugc vpn 24 N/m tand mehr 



S. Verwendung einer Klebstof f zusainmenseczung geiu^ss einem der 
AnsprQcKe 1 bis 5 lum Verbinden von nattir lichen oder 
synthetischen, ins]i)e5ondere textilen Fl^chengebilden 
loiteinander imd/odax- mit einem zweiten Substrata 
insbesondere dex* Haut. 



Verb Lnden 



VerfaUren sum 
gekennzei chnet , da 
Klebstiof f zusammens slizung 
herbeigefahrt wird. 



von Sxibstraten, dadurch 
ss die Verbindvmg duarch eine 

gemass einer der Ansprache 1 bis 5 



Verfahren gem&ss 
eine Verbindung 
wird* 



exnes 



Produkt mlt einem 
Substrat: vorbereitjiet 
partiell mit einei 



Klebs-toffzusaromen^e'tzung 
beinhallzet: . 



Prodiikt: nach 
slch um ein 
textiles 



Anspruch 7, dadurch gekennzeichnetr dass 
Substrats mit der Haut herbeigef Uhrc 



Bereich, weldher anir Verbindung mit einem 
iet^ wobei dieser Bereich zumindest 
BesGhicht\ing versehen ist, welche eine 

gemSss einer der AnsprUche 1 bis 5 



Anspshich 



natar; Aches 



Flachengebilde 



5, dadurch gekennzeichnet , dass es 
Oder synthetisches/ insbesondere 
vmd/oder ein Klebeband handelt. 
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Die Erf induixg betrif f t 
eln ela5t:oniere& BlockCQj^i 
aXs 40%, vcrzugsweise 
h^her als 70%,. (b) elziei^ 
Copolyester sowie (c) 
Klebrigraacher und/odex- 
erflndungsgemSssen 
insbasondere aufgrxand 
besonders vorteilhaft 



X4 
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luLebstoff zuBammensetzung, bexxxhaltand (a) 
►olymer rait einem Piblockanteil von hOher 
hOher als 55%, besonders bevorzugt von 
sulfonierten, izisbesondere verzwelgten 
g«yf . waiters Zusatzstoffe wie 
neichmacher xmd/oder Stabilisatoren. Pie 
Klob 5t:of f zusammensetzungen haben sich 

einer erhdhren Nass-Schaifestigkeit: als 
elrwiesen. 
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